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© Verfahren zur Passivierung einer metallischen Oberflache 

Die Erfindung betrifft ein alternatives Passivierungsver- 
fahren zu dem bekannten Chromatisierungsverfahren. Die 
Erfindung beruht auf der Herstellung einer korrosionshem- 
menden Polysiloxanschicht und/oder einer dieser ahnlichen 
Schicht durch eine Poiymerisationsreaktion. Das erfin- 
dungsgemaSe Verfahren ermoglicht in kostengunstiger und 
2uverlassiger Weise einen ungiftigen und umweltfreundiich 
anwendbaren Korrosionsschutz. . 
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Pat en t an a pr lie he 

1. Verfahren zur Passivierung einer metallischen Ober- 
fiache bei welchem die Oberflache mit einer korrosions- 

bestandigen Schicht iiberzogen wird, nach DBP 

(Pat entanmeldung P 3^ 07 093-1), dadurch gekennzeichnet , 

05 daft die Schicht durch eine Polymerisat ionsr eakt ion aus 

einer chemischen Verbindung erzeugt wird, deren funktio- 
neller Teil eines Molekiils mindestens eine Kohlenstoff- 
Kohlenstof f -Doppelbindung enthalt und mindestens eine 
Siloxan- und/oder Alkoxisilan-Gruppierung . 

10 

2. Verfahren zur Passivierung 
f lache , dadurch gekennzeichnet, 
Verbindung Vinyl trimethoxisi lan 

15 3« Verfahren zur Passivierung einer metallischen Ober- 



einer metallischen Ober- 
daft als Alkoxisilan die 
gewahlt wird. 
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flache nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet , 

dafl eine solche Losung auf die zu pas s ivier end e 
Oberflache aufgebracht wird und 
05 - dafl die chemische Verbindung anschlieflend durch eine 
Warmebehandlung polymer isiert wird • 

4. Verfahren zur Passivierung einer metallischen Ober- 
flache nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
10 gekennzeichnet , dafl die Warmebehandlung bei einer Tempera- 
tur durchgefuhrt wird t die in einem Bereich von 370 K bis 
450 K liegt. 

5- Verfahren zur Passivierung einer metallischen Ober- 
15 flache nach einem der vorhergehenden Anspruchje, dadurch 
gekennzeichnet, dafl als Siloxan-Gruppierung eine der 
Verbindung en 3-Methacryloxypr opylpent ame thyldisiloxan oder 
1,3, 5-Trivinyl-l ,1,3,5, 5-pentamethyltrisiloxan gewahlt 
wird. 
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Beschr eibung 



Verfahren zur Passivierung einer metallischen Oberflache 
Zusatz zii DBP • . .; ... (P 34 07 093.1) 

05 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Passivierung 
einer metallischen Oberflache nach dem Oberbegriff des 
Pat entanspruchs 1. 

Ein eolches Verfahren ist bekannt aus dem Hauptpatent DPB 
10 (deutsche Pat entanmeldung P 3k 07 093. 1). 

Zur Passivierung einer metallischen Oberflache, z.B. einer 
A1-, Zn-, Cu- oder Ag-Oberf lache , ist es bekannt, diese 
mit einer Chromatschicht zu uberziehen. Die Schutzwirkung 
15 der Chromatierung die auf der chemischen Umwandlung 
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einer diinnen metallischen Oberf lachenschicht durch Reak- 
tion mit Chromsaure oder Chromaten zu Chr omhydr oxid-/- 
Chroniat beruht , basiert nicht nur auf dieser Konversions- 
schicht , sondern vor allem auch auf den her st ellungsbe- 
dingt eingelagerten Cr-VI-Ionen, die als iiber schiissige 
Chromat- Anionen eine Reserve fur die Passivierung durch 
Inhibition und Ausheilung von moglichen Ver le t zungen , z.B. 
Kratzern, der passivierten Oberflache darstellen. Dieses 
Passivierungsverf ahren hat den Nachteil, daft die vorhande- 
nen freien sowie giftigen Cr-VI-Ionen loslich sind in 
wassrigen Medien und dadurch zu Gesundheits- und/oder 
Umweltschaden fiihren konnen. Chromat ( VI )-Ionen kdnnen 
insbesondere bei hoher Luf tf euchtigkeit , einem sauren 
Medium, Kontaktkorrosion , Elektrolyse und/oder HandschweilV 
korrosion in Lostuig gehen. 

Aus dem Hauptpatent DBP . ....... (deutsche Patentanmel- 

dung P 34 07 093.1) iat es bekannt, diesen Nachteil da- 
durch zu vermeiden, dafl die zu schutzende Oberflache mit 
einer Pblysiloxan-Schicht uberzogen wird . Diese Polysilo- 
xan-Schicht entsteht durch eine Hydr olyser eakt ion aus 
einer organischen LSsung , die ein Silan und/oder Siloxan 
und/oder Silazan enthalt sowie fluorierte Kohlenwasser- 
etoffe als Losungsmitt el . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Weiterbil- 
dung eines gat tungsgemaflen Verf ahr era anzugeben . 

Diese Aufgabe wird gelost durch die im kennzeichnenden 
Fell des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale. Zweck- 
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maBige Ausges taltungen oder Wei t erbildungen sind den 
Unt er an spr iichen entnehmbar . 

Ein erster Vorteil der Erfindung besteht darin , dafi die 
aufgebrachte Schicht sowie deren Bestandteile ungiftig 
sind und daher die Umwelt nicht belasten. 

Ein zweiter Vorteil besteht darin, dafi sich die Schicht 
kostengiinst ig und zuverlassig auf das zu schiitzende Metall 
und/oder auch zusatzlich auf andere, bereits vorhandene 
Schichten als Versiegelung aufbringen lafit . 

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis , daft die im Haupt- 
patent angegebene Polysiloxan-Schicht oder eine dieser 
ahnliche Schicht durch ein weiteres Verfahren herstellbar 
ist. 

Die Erfindung wird ira folgenden anhand eines Ausfuhrungs- 
beispiels naher erlautert * 

Die auf zubringenden Schichten gehen von chemischen Verbin- 
dun gen aus, die als funktionelle Teile eines Molekiils 
mindestens eine. C=C-Doppelbindung besitzen und als weite- 
ren Bestandteil eine Siloxan-Gruppierung oder Alkoxisilan- 
Gruppierung enthalten. Die Doppelbindungen ermoglichen 
eine Vernetzung zu polymer en Produkten. Die Siloxan- 
und/oder Alkoxisilan-Gruppe bewirkt die ausgepragte che- 
mische Rssistenz und wass er abweis ende Eigenschaft der 
Schichten. Ein Beispiel fur einen solchen Schichtbildner 
ist Vinyltrimethoxisilan CH = C H-Si (CH.O) - . Die Struktur 
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einer Schutzschicht aus diesar Verbindung ist schematise*! 
wie folgt darstellbar: 

-CH 2 -CH - [CH 2 - CH CH 2 - CH 2 - 

Si(OCH 3 ) 3 Si(OCH 3 ) 3 



Die Schutzschicht selbst hat die Eigenschaf t en : ausgeprag- 
te chemische Resistenz bei gleichzeitiger starker Wasser- 
10 abweisung. 

Zur Erzeugung der Schutzschicht wird ein geeignet vorbe- 
handeltes Werkstiick in die Substanz oder in eine Losung 
dieser Substanz getaucht oder damit bespriiht oder bepin- 
15 selt oder damit bewalzt , so dafi auf der Met alloberf lache 
ein Film zuruckbleibt , aus dem eventuell noch vorhandenes 
Lbsemittel verdunsten kann . Anschlieflend wird bei erhohter 
Temperatur und Luftzutritt die Polymerisation durchgef U'hrt . 

20 Beispiel 

Eine Aluminiumprobe wird in einem derzeit hande-lstiblichen 
Reinigungs- und Entf et tungsbad vorbehandelt , grUndlich 
geepult und in einem ebenfalls derzeit handelsublichen 
Beizbad gebeizt. Nach erneutem grundlichem Spulen wird die 
25 Probe getrocknet, z.B. mit olfreier Preflluft, daraufhin 
fur ungefahr 30s in eine ungefahr 20#ige Lbsung getaucht 
von Vinyltrimethoxisilan in Fluorkohlenwasser stof f en , die 
derzeit z.B. unter dem Handelsnamen Kaltron erhaltlich 
sind, und anschlieflend ungefahr vier Stunden getempert bei 
30 ungefahr 4l3K in einem Umluf ttrockenschrank. Die Probe 
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widersteht daraufhin 25 Zyklen a' 2k h im Salzspruhnebel- 
test gemaB der Priif vor schrif t DIN 50 021 SS / 50 94l. 



Die Erfindung ist nicht auf das beschriebene Ausfiihrungs- 
05 beispiel beschrankt, sondern sinngemafl auf weitere anwend- 
bar. Beispielsweise ist as moglich, als Siloxan-Gruppie- 
rung eine der Verbindungen 3-Methacryloxypropylpentame- 
thyldisiloxan oder 1 , 3 , 5-Trivinyl-l , 1 1 3 , 5 , 5-pentamenthyl 
trisiloxan zu verwenden. 
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